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von Bitumen zum Abdichten von Bauteiien gegen Boden- 
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oder silikatische Mikro-Hohlkugein. 



CO 
CO 

HI 

a 



Die folgenden Angaben slnd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 04. 95 508 022/245 



7/36 



DE 43 40 

l 

Beschreibung 

Die Erfindung befaBt sich mit Dickbeschichtungsmas- 
sen auf Basis von Bitumen zum Abdichten von Bauteilen 
gegen Bodenfeuchte, nichtdruckendes Wasser und driik- 5 
kendes Wasser. 

Es ist bekannt, daB Bitumen je nach Beschaffenheit 
und Herkommen als Klebemasse zum Aufkleben von 
FuBboden, FuBbodenbelagen und Dachbelagen, als 
Dichtungs- und Deckaufstrich, zusammen mit Asbestfa- 10 
sern und Steinmehl als Bindemittel und Bitumenmortel, 
der gegen Sauren unempfindlich und nicht quellbar ist, 
als Sperrstoff im Hoch-, Tief- und Wasserbau, als Bitu- 
menpappe zum Impragnieren und kombiniert mit Lack- 
rohstoffen, wie trocknenden Olen, Chlorkautschuk, Na- 15 
tur- und Kunstharzen als physikalisch trocknender Bitu- 
menlack zum Isolieren von Bauten und Metallen ver- 
wendet wird. 

Bitumenemulsionen dienen nach Verruhren von hei- 
Bem fliissigem Bitumen in Wasser unter geringem etwa 20 
1 %-igen Emulgatorzusatz, wie Seife, Harz, Ton, vorwie- 
gend zum StraBenbau, aber auch vermischt mit Fiillstof- 
fen, wie Asbest und Holzmehl und Styroporkugeln 
(Schaumstoffkugeln aus Polystyrol), als Isolier- und 
Dichtungsstoffe. Solche Dichtungsstoffe werden als 25 
Dickbeschichtungsmassen, deren Anforderungen durch 
DIN-Normen festgelegt sind, gehandelt und zum Ab- 
dichten von Bauteilen gegen Bodenfeuchte, druckendes 
Wasser und nichtdruckendes Wasser eingesetzt Als 
nachteilig erweist sich hierbei, daB die bekannten han- 30 
delsublichen Dickbeschichtungsmassen auf Basis von 
Bitumen, welche als Fullstoff unter anderem Polystyrol- 
kugeln enthalten, ausschlieBlich manuell mittels Kelle 
und Glattspan aufgetragen werden mussen und bei gro- 
Beren Schichtdicken, im nicht ausgeharteten Zustand 35 
zum Ablaufen neigen. 

Das Auftragen und Glatten ist, bedingt durch den 
Zeitaufwand, sehr lohnintensiv. AuBerdem sind diese 
Arbeiten fur den Verarbeiter recht unangenehm, da er 
standig mit Bitumen verklebten Werkzeugen, Hand- 40 
schuhen und Schutzkleidung agieren muB. Aufgrund 
dieser Erschwernisse sind die Tagesleistungen entspre- 
chend gering. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dick- 
beschichtungsmasse auf Basis von Bitumen zum Ab- 45 
dichten von Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdruk- 
kendes Wasser und druckendes Wasser zu schaffen, die 
die vorgenannten arbeitstechnischen Nachteile nicht 
aufweist und die spritzbar ist, d. h. mit einer Spritzpisto- 
le aufgetragen werden kann, wobei selbstverstandlich 50 
auch eine manuelle Auftragung moglich bleibt. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe fur eine Dick- 
beschichtungsmasse auf Basis von Bitumen zum Ab- 
dichten von Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdruk- 
kendes und druckendes Wasser erreicht, die als Fullstoff 55 
Blahglasgranulat aus Altglas und/oder silikatische Mi- 
kro-Hohlkugeln enthalt. Durch die leichten kugelformi- 
gen relativ druckfesten erfindungsgemaBen Zuschlag- 
stoffe in Gestalt von silikatischen Mikro-Hohlkugeln 
und/oder Blahglasgranulat in der Bitumenmasse ergibt 60 
sich eine ausgesprochen leicht fdrderbare Masse mit 
sehr geringer innerer und auBerer Reibung, sogenann- 
ter Kugellagereffekt, die es erlaubt, uber groBere For- 
derweiten mit nur minimalem Temperaturanstieg der 
Spritzmasse bis zum Pistole gef6rdert und aufgespritzt 65 
zu werden. Die Erfindung ermoglicht die Anwendung 
des Spritzverfahrens fur die erfindungsgemaBen Dick- 
beschichtungsmassen, wodurch sich gleichmaBigere 
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Schichtdicken ergeben, die auch bei gr6Beren Dicken 
nicht zum Ablaufen neigen. Damit wird die Tageslei- 
stung um ein Vielfaches erhoht, die Anwendung ist zu- 
gleich einfacher und sauberer. Des weiteren wird die 
Abdichtung sicherer, da Fehlstellen ausgeschlossen 
werden. Infolge der kugelformigen Fiillstoffe ist auch 
die Elastizitat der erharteten Abdichtungsschicht ge- 
ringfugig besser. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen fur unterschiedliche 
Anwendungen der erfindungsgemaBen Dickbeschich- 
tungsmassen sind den kennzeichnenden Merkmalen der 
Unteranspriiche entnehmbar. 

Die Dickbeschichtungsmasse kann auf Basis von Bitu- 
menemulsion sowie Bitumen- Latex-Emulsion mit varia- 
blen Latexanteilen oder Bitumen-Kautschuk-Emulsion 
je nach gewunschter Elastizitat ausgefuhrt werden. Der- 
artige Bitumenemulsionen bzw. Bitumen-Latex-Emul- 
sionen bzw. Bitumen-Kautschuk-Emulsionen oder ge- 
gebenenfalls auch in losungsmittelgeloste Bitumenmas- 
sen zur besseren Verarbeitung bei Minustemperaturen 
sind fur Abdichtungszwecke handelsublich erhaltlich 
(beispielsweise Herstellerfirma VAT Baustofftechnik 
GmbH, Hamburg). 

Silikatische Mikro-Hohlkugeln werden auch vielfach 
als Glaskugeln bezeichnet und weisen einen Durchmes- 
ser von 5 bis 300 u-m auf. Die Mikro-Hohlkugeln sind 
mit Stickstoff (30 VoL-%) und Kohlendioxid (70 VoL-%) 
gefiillt und weisen eine mittlere Dichte von 0,7 g/cm 3 
mit einem mittleren Schuttgewicht von 0,4 g/cm 3 auf, Es 
ist auch moglich, die silikatischen Mikro-Hohlkugeln mit 
speziellen Kornverteilungen in grdberer Form von 5 bis 
300 |x oder f einer mit 5 bis 150 u.m oder 5 bis 100 p,m zu 
erhalten. Die Harte der Glaskugeln betragt nach Mohs 
5. Die Wandstarke der Mikro-Hohlkugeln betragt etwa 
1/10 des Durchmessers der Mikro-Hohlkugeln. Sie ha- 
ben einen Schmelzpunkt von 1200 bis 1350°C und eine 
maximale Oberflachenfeuchte 0,2%. Derartige silikati- 
sche Mikro-Hohlkugeln sind handelsublich erhaltlich. 

Als Blahglasgranulat wird ein feinporiges Rundgranu- 
lat aus Recycling-Glas, das saure- und laugenbestandig 
und frostbestandig ist, eingesetzt. Die Wasseraufnahme 
solcher Blahglasgranulate betragt im Mittel etwa 8 
VoL-%. Das Rundgranulat kann in unterschiedlicher 
Kornung und Kornverteilung von 0,25 bis 4,0 mm maxi- 
mal bis 1 6 mm und entsprechenden Kornrohdichten von 
0,75 g/cm 3 bis 0,35 g/cm 3 erhalten werden. Auch derarti- 
ges feinporiges Rundgranulat aus Recycling-Glas ist 
handelsublich erhaltlich. 

Latex ist eine wasserige Dispersion von natiirlichen 
oder synthetischen Polymeren, sie entsteht beispielswei- 
se bei der Emulsionspolimerisation und wird der Bitu- 
menmasse zur Erhohung der Elastizitat zugesetzt Hier- 
bei werden insbesondere auch wasserige Dispersionen 
von Synthese-Kautschuk, Polychloropren oder Polysty- 
rolcobutadien als Latex eingesetzt. 

Zum Verarbeiten der Dickbeschichtungsmassen auf 
Basis Bitumen bei Minustemperaturen ist es erforder- 
lich, diese in einem Losungsmittel, wie Testbenzin, Ter- 
pentinol oder Benzol zu losen. Dariiber hinaus ist es 
auch moglich, der Dickbeschichtungsmasse auf Basis Bi- 
tumen je nach Einsatz ein Bindemittel oder eine hydrau- 
lische Harterkomponente in Pulverform, Zement, Stein- 
mehl oder dergleichen zuzugeben. Auch Fiillstoffe wie 
Fasern, beispielsweise Glasfasern, Kunststoffasern oder 
Stahlfasern, sind je nach Einsatzzweck der Dickbe- 
schichtungsmesser zuzugeben, um gegebenenfalls ihre 
statischen Eigenschaften zu verbessern. 

Bevorzugt werden die erfindungsgemaBen Dickbe- 
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schichtungsmassen so eingestellt, daB sie mit einer Airl- 
ess-Pumpe oder dergleichen forderbar und mit einer 
Spritzpistole auftragbar sind. 

Nachfoigend wird die Erfindung an beispielhaften Zu- 
sammensetzungen der Dickbeschichtungsmasse fur un- 
terschiedliche Anwendungsbereiche erlautert. 

Beispiel 1 

Basismasse ist eine Bitumen- Latex-Emulsion, han- 
delsublich, die je nach gewunschter Elastizitat mit varia- 
biem Latexanteil einsetzbar ist, beispielsweise die VAT- 
Eubit-Dickbeschichtung der Firma VAT Baustofftech- 
nik GmbH, ohne Fullstoffe. Der Basismasse werden 20 
VoL-%, bezogen auf die Basismasse, an Mikro-Hohlku- 
gein der Kornung 5 bis 300 jim sowie 10 VoL-%, bezo- 
gen auf die Basismasse, an Blahglasgranulat der Kor- 
nung 0,25 bis 1,00 mm zugegeben. Die Fiillstoffanteile 
konnen variiert werden, allerdings beeintrachtigt ein zu 
hoher Anteil zwangslaufig die Dichtigkeit Die vorange- 
hend hergestellte Dickbeschichtungsmasse mit Bitu- 
men-Latex-Emuision, Mikro-Hohlkugeln und Blahglas- 
granulat ist eine airless-spritzbare Abdichtungsemul- 
sionsmasse. Durch die Ieichten kugelformigen relativ 
druckfesten Zuschlagstoffe in der Emulsion und der her- 
vorragenden Kornverteilung in der Masse ergibt sich 
eine ausgesprochen leicht forderbare Masse mit sehr 
geringer innerer und auBerer Reibung (Kugellageref- 
fekt), die es erlaubt, auch liber groBere Forderweiten 
mit minimalem Temperaturanstieg der spritzbaren 
Masse bis zur Pistole gefordert und aufgespritzt zu wer- 
den. 

Die gemaB Beispiel hergestellte airless-spritzbare 
Abdichtungsemulsionsmasse kann fiir Abdichtungen 
gegen Bodenfeuchte, nichtdruckendes Wasser sowie mit 
Gewebeeinlage gegen druckendes Wasser eingesetzt 
werden. 

Beispiel 2 

Als Basismasse ist wiederum eine Bitumen-Latex- 
Emulsion mit je nach gewunschter Elastizitat variablem 
Latex- Anteil vorgesehen, wie in Beispiel 1. Dieser Basis- 
masse werden 100 Vol.-°/o, bezogen auf die Basismasse 
an Mikro-Hohlkugeln der Kornung 5 bis 300 jim sowie 
15 VoL-%, bezogen auf die Basismasse, an Blahglasgra- 
nulat einer ausgesuchten Kornung von entweder 0,25 
bis 0,5 mm oder 0,5 bis 1,0 mm oder 1,0 bis 2,0 mm zuge- 
geben. 

Die der Basismasse zugefugten Mikro-Hohlkugeln 
beeinflussen die FlieBfahigkeit der Basismasse nur ge- 
ringfugig. Durch die Zugabe von Blahglasgranulat laBt 
sich die Basismasse bis zur Pasteusitat auffiillen. Es sind 
dann Schichtdicken von mehreren Zentimetern auftrag- 
bar, ohne daB sie ablaufen, Allerdings beeinfluBt eine zu 
hohe Zugabe von Blahglasgranulat die Verarbeitbar- 
keit, da dann die Masse zu schneil erhartet. Aufgrund 
des Kugellagereffektes der Zuschlagstoffe ist die Verar- 
beitbarkeit hervorragend. 

Die gemaB Beispiel hergestellte Dickbeschichtungs- 
masse kann fur Isolierungen, insbesondere von Feuch- 
traumen, Abdichtungen und Verspachtelungen von 
Fehlstellen, zum Beispiel vor dem Anbringen der Spritz- 
abdichtung, eingesetzt werden. 

Beispiel 3 

Als Basismasse wird eine Bitumenemulsion, die even- 
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tueil Fasern enthait, eingesetzt. Der Basismasse wird als 
Fullstoff Blahglasgranulat einer Kornung von 1,0 bis 
2,0 mm in einer Menge von 50 Vol.-°/o, bezogen auf die 
Basismasse, zugegeben. Des weiteren wird eine hydrau- 
5 lische Harterkomponente in Pulverform, beispielsweise 
Portland-Zement, zugegeben. Auf diese Weise wird ein 
bituminoser Kleber erhaiten. Das zugefiigte Blahglas- 
granulat saugt sich mit der Basismasse an den zu verkle- 
benden Bauteilen fest, bedingt durch seine Fahigkeit, bis 
to zu 8 VoI.-% Wasser aufzunehmen, die in der Anfangs- 
phase am groBten ist Auf diese Weise konnen beispiels- 
weise Styroporplatten, ob bituminiert oder thermisch 
verschweiBt, wenn sie einmal mittels des Klebers an 
eine Flache angedriickt sind, selbst in der noch nicht 
15 erharteten erfindungsgemaBen Klebermasse nur noch 
mit Bruch in der Platte entfernt werden. 

Der gemaB Beispiel herstellbare bituminose Kleber 
kann zur Verklebung von Styroporplatten als Drain- 
platten oder Warmedammung sowie von anderen Ma- 
20 terialien, wie Verbundplatten, Rigipsplatten, Faserplat- 
ten oder dergleichen, eingesetzt werden. Es ist auch die 
Verlegung von Fliesen auf zuvor bituminos abgedichte- 
ten Wanden und Boden mit Hilfe des bituminosen Kle- 
bers moglich. 

25 

Beispiel 4 

Als Basismasse wird eine losungsmittelgeioste Bitu- 
menmasse eingesetzt, die gegebenenfalls je nach Anfor- 
30 derung mit Faseranteilen gefullt ist, um eine leicht thi- 
xotrope Einstellung zu erhaiten. Dieser Basismasse wer- 
den silikatische Mikro-Hohlkugeln der Kornung 5 bis 
300 jim in einer Menge von 50 Vol.-°/o 3 bezogen auf die 
Basismasse, zugegeben. Des weiteren wird Blahglasgra- 
35 nulat der Kornung 0,25 bis 1,0 mm in einer Menge von 
50 Vol.-°/o, bezogen auf die Basismasse, zugegeben. 

Die Fiillstoffanteile konnen variiert werden, jedoch 
beeintrachtigt ein zu hoher Anteil die Dichtigkeit der 
herzustellenden Masse. Die gemaB Beispiel hergestellte 
40 Dickbeschichtungsmasse ist spritzbar. Durch die Ieich- 
ten kugelformigen relativ druckfesten Zuschlagstoffe in 
der Bitumenmasse ergibt eine ausgesprochen leicht for- 
derbare Masse mit sehr geringer innerer und auBerer 
Reibung (Kugellagereffekt), die es erlaubt, uber groBere 
45 Forderweiten mit nur minimalen Temperaturanstieg 
der Spritzmasse bis zur Spritzpistole gefordert und auf- 
gespritzt zu werden. 

Die losungsmittelhaltige Bitumenspritzmasse ist nicht 
ganz so umweltfreundlich wie die Spritzmassen auf 
so Emulsionsbasis, sie sind jedoch auch bei Minustempera- 
turen zu verarbeiten. 

Die Dickbeschichtungsmassen gemaB Beispiel wer- 
den fiir Abdichtungen gegen Bodenfeuchte, nichtdruk- 
kendes Wasser und druckendes Wasser eingesetzt, wo- 
55 bei sie insbesondere bei niedrigen AuBentemperaturen 
im Spritzverfahren als Abdichtungsschicht aufgetragen 
werden konnen. 

Beispiel 5 

60 

Als Basismasse ist eine losungsmittelhaltige Bitumen- 
Kautschuk-Masse vorgesehen, die je nach Anforderung 
mit Faseranteilen in leicht thixotroper Einstellung vor- 
gesehen wird. Derartige Massen sind, wie auch die vor- 
65 genannten, handelsublich erhaltlich, beispielsweise von 
der Firma VAT Baustofftechnik GmbH unter der Pro- 
duktbezeichnung "Eukatekt". 

Der Basismasse werden Mikro-Hohlkugeln mit einem 
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Durchmesser von 5 bis 300 \xm in einer Menge von 100 
Vol.-%, bezogen auf die Basismasse, sowie Blahglasgra- 
nulat der K6rnung 0,25 bis 0,5 mm in einer Menge von 
25 Vol.-%, bezogen auf die Basismasse, und einer Kor- 
nung von 0,5 bis 1,0 mm in einer Menge von 25 Vol.-%, 5 
bezogen auf die Basismasse, zugegeben. 

Die gemaB Beispiel erhaltene losungsmittelhaltige Bi- 
tumen- Kautschuk-Dickbeschichtungsmasse ist spach- 
telfahig. Die Zuschlagstoffe in der aufeinander abge- 
stimmten Sieblinie ergeben in Verbindung mit der Ba- 10 
sismasse eine sehr homogene standfeste Masse, die sich, 
bedingt durch die kugelformigen Zuschlagstoffe, her- 
vorragend verarbeiten laBt. 

Auch diese losungsmittelhaltige Bitumen-Kautschuk- 
Dickbeschichtungsmasse laBt sich bei Minustemperatu- 15 
ren verarbeiten. Mit ihr konnen dickschichtige Abdich- 
tungen gegen Bodenfeuchte, nichtdruckendes Wasser 
und driickendes Wasser hergestellt werden. 

Beispiel 6 20 

Als Basismasse wird eine Bitumenemulsion einge- 
setzt, der als hydraulisches Bindemittel Portland-Ze- 
ment zugegeben wird. Als Fullstoffe werden Mikro- 
Hohlkugeln und Blahglasgranulat in Sieblinien bis zu 25 
einer KorngroBe von 16 mm je nach erforderlicher 
Schichtdicke zugegeben. 

Mit der vorgenannten Dickbeschichtungsmasse, die 
gegebenenfalls in der Bitumenemulsion auch Latexan- 
teile aufweisen kann, kann ein bituminoser Leichtestrich 30 
hergestellt werden. Der Leichtestrich hat je nach Korn- 
groBe im ausgetrockneten Zustand eine Rohdichte von 
310 bis 700kg/m 3 . Werden der Emulsion Latexanteile 
zugegeben, so hartet das System hartgummiartig aus. 

Der Leichtestrich weist eine Warmeleitfahigkeit von 35 
ca. 0,12 W/mk bis 0,25 W/mk auf. Bei hoherer Zement- 
zugabe verringert sich die Warmeleitfahigkeit, dafur er- 
hoht sich die Druckfestigkeit. 

Der erfindungsgemaBe bituminose Leichtestrich 
kann als dampfender Zwischenestrich unter Betonplat- 40 
ten, welche Schwingungen von Maschinen ausgesetzt 
sind, eingesetzt werden. Er ist auch als Leichtfiillung 
zwischen Balken bei Altbausanierungen, als Gefallee- 
strich auf Dachkonstruktionen, als Warmedammschicht 
unter Estrichen, als belegbaren Estrich (nur bei hdherer 45 
Zementzugabe) fur Platten-, Holz- oder andere Aufbau- 
ten einsetzbar. 

Patentanspriiche 

50 

1. Dickbeschichtungsmassen auf Basis von Bitumen 
zum Abdichten von Bauteilen gegen Bodenfeuchte, 
nichtdruckendes Wasser und driickendes Wasser, 
enthaltend als Fullstoff Blahglasgranulat aus Alt- 
glas und/oder silikatische Mikro-Hohlkugeln. 55 

2. Dickbeschichtungsmassen nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB silikatische Mikro- 
Hohlkugeln mit einer KorngroBe von 5 bis 300 jim 
und einer Mohsharte von 5 als Fullstoff eingesetzt 
sind. 60 

3. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB als Blahglasgranu- 
lat ein feinporiges Rundgranulat aus Recycling- 
Glas mit einer Wasseraufnahme von 5 bis 9 Vol.-°/o 
und einer Kornung von 0,25 bis 4,0 min mit einer 65 
Kornrohdichte von 0,75 g/cm 3 bis 0,35 g/cm 3 , das 
saure- und laugenbestandig ist, eingesetzt ist. 

4. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1, da- 
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durch gekennzeichnet, daB als Basismasse eine Bi- 
tumenemulsion eingesetzt ist. 

5. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Basismasse eine Bi- 
tumen-Latex-Emulsion eingesetzt ist. 

6. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Basismasse eine 16- 
sungsmittelgel6ste Bitumenmasse verwendet ist. 

7. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Basismasse eine 16- 
sungsmittelgel6ste Bitumen- Kautschuk-Masse ver- 
wendet ist. 

8. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB in der Bitumenmasse 
zusatzlich Fasern, wie Glasfasern, Kunststoffasern 
und/oder ein Bindemittel, wie Steinmehl, enthalten 
sind. 

9. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bitumen- Latex- 
Emulsion bis zu 100 Vol-%, bezogen auf das Volu- 
men der Bitumen- Latex- Emulsion, Mikro-Hohlku- 
geln und bis zu 50 Vol .-%, bezogen auf das Volu- 
men der Bitumen-Latex-Emulsion, Blahglasgranu- 
lat enthalt, wobei die Summe von Mikro-Hohlku- 
geln und Blahglasgranulat maximal 120 VoL-% be- 
tragt. 

10. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Bitumenemulsion 
eine hydraulische Harterkomponente in Pulver- 
form zugegeben ist. 

11. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 6 oder 
7, dadurch gekennzeichnet, daB als Losungsmittel 
fur das Bitumen Testbenzin oder Terpentin61 oder 
Benzol verwendet ist. 

12. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bitumen-Latex- 
Emulsion 15 bis 25 Vol.-%, bezogen auf die Bitu- 
men-Latex-Emulsion, an Mikro-Hohlkugeln der 
Kornung 5 bis 300 \im und 5 bis 15 Vol .-%, bezo- 
gen auf die Bitumen-Latex-Emulsion, an Blahglas- 
granulat der Kornung 0,25 bis 1,00 mm enthalt, so 
daB sie zum Herstellen einer Abdichtungsschicht 
durch Spritzen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht- 
druckendes Wasser sowie mit Gewebeeinlage ge- 
gen driickendes Wasser einsetzbar ist 

13. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bitumen-Latex- 
Emulsion bis zu 100 Vol.-%, bezogen auf die Bitu- 
men-Latex-Emulsion, an Mikro-Hohlkugeln der 
Kornung 5 bis 300 jim und 10 bis 20 Vol.-%, bezo- 
gen auf die Bitumen-Latex-Emulsion, an Blahgra- 
nulat der Kornungen 0,25 bis 0,5 mm bis 0,5 bis 
1,0 mm bzw. 1,0 bis 2,0 mm enthalt, so daB sie zum 
Herstellen von Isolierungen von Feuchtraumen, 
Verspachtelungen und Abdichtungen einsetzbar 
ist 

14. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bitumenemulsion 40 
bis 60 Vol.-%, bezogen auf die Bitumenemulsion, 
Blahglasgranulat von 1,0 bis 2,0 mm Korngr6Be 
und eine hydraulische Harterkomponente in Pul- 
verform sowie gegebenenfalls Fasern enthalt, so 
daB sie als Klebemasse zum Verkleben von Fliesen, 
Platten, Verbundplatten, Styroporplatten als 
Drainplatten oder Warmedammung, Rigipsplatten, 
Faserplatten einsetzbar ist. 

15. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die 16sungsmittelhaltige 
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Bitumenmasse in leicht thixotroper Einsteliung 40 
bis 60 Vol.-% t bezogen auf die losungsmittelgeloste 
Bitumenmasse, an Mikro-Hohlkugeln der Kornung 
5 bis 300 urn und 60 bis 40 Vol.-%, bezogen auf die 
losungsmittelgeloste Bitumenmasse, an Blahglas- 5 
granulat der Kornung 0,25 bis 1,0 mm sowie gege- 
benenfalls Fasern enthalt, so daB sie zur Herstel- 
lung von Abdeckschichten durch Spritzen auch bei 
Minustemperaturen gegen Bodenfeuchte, nicht- 
driickendes Wasser und dnickendes Wasser ein- 10 
setzbar ist. 

16. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die losungsmittelhaltige 
Bitumen- Kautschukmasse spachtelfahig leicht thi- 
xotrop eingestellt ist und 80 bis 110 Vol-%, bezo- 15 
gen auf die losungsmittelhaltige Bitumen-Kau- 
tschukmasse, an Mikro-Hohlkugeln der Kornung 5 
bis 300 urn und je 20 bis 30 VoL-%, bezogen auf die 
losungsmittelhaltige Bitumen- Kautschukmasse, an 
Blahglasgranulat der Kornung 0,25 bis 0,5 mm und 20 
der Kornung 0,5 bis 1,0 mm enthalt sowie gegebe- 
nenfalls Fasern enthalt, so daB dickschichtige Ab- 
dichtungen bei Minustemperaturen gegen Boden- 
feuchte, nichtdriickendes Wasser und dnickendes 
Wasser hersteilbar sind. 25 

17. Dickbeschichtungsmasse nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Leicht estrich mit ei- 
ner Rohdichte von 310 bis 700 kg/m 3 im ausge- 
trockneten Zustand aus einer Bitumenemulsion, 
Zement als Bindemittel und Mikro-Hohlkugeln und 30 
Blahglasgranulat in Sieblinien bis zu einer Korn- 
groBe von 16 mm, gegebenenfalls unter Zusatz von 
Latex, hersteilbar ist 



65 



- Leerseite - 



